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(54) Title: POLYETHER ALCOHOLS 

^ (54) Bezeichnung: POLYETHERALKOHOLE 
ON 

5^ (57) Abstract: The invention relates to a method for producing polyether alcohols by catalytically attaching ethylene oxide and 
propylene oxide to H-fimctional starting substances. Said method is characterized in that at least one multimetal cyanide compound 
is used as a catalyst, and a block comprised of an all^lene oxide having at least three carbon atoms in the molecule is attached to 

5!!? the chain end. 



(57) Zusammenfassung: Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zur Herstellung von Polyetheralkoholen durch katalytische 
^5 Anlagening von Ethylenoxid und Propylenoxid an H-funktionelle Startsubstanzen, dadurch gekennzeichnet, dass als Katalysator 
mindestens elne Multimetallcyanidverbindung eingesetzt und am Kettenende ein Block aus einem Alkylenoyxid mit mindestens 
drei Kohlenstoffatomen im Molekiil angelagert wird. 



wo 01/16209 



PCT/EPOO/08218 



1 

Po lyetheralkohole 
Beschreibung 

5 

Die Erfindung betrif ft Polyetherole, ihre Herstellung sowie 
ihre Ve3rwendung zur Herstellung von Polyurethanen. 

Po lyetheralkohole werden in grofien Mengen zur Herstellung von 
10 Polyurethanen eingesetzt. Ihre Herstellung erfolgt zumeist durch 
katalytische Anlagerung von niederen Alkylenoxiden, insbesondere 
Ethylenoxid und Propylenoxid, an H-f unktionelle Starter. Als 
Katalysatoren werden zumeist basische Metal Ihydroxide oder 
Salze verwendet, wobei das Kaliumhydroxid die grofite praktische 
15 Bedeutung hat. 

Bei der Syn these von Polyetheralkoholen mit Ian gen Ketten und 
Hydroxylzahlen von ca. 26 bis ca. 60 mg KOH/g, wie sie besonders 
zur Herstellung von Polyurethan-Weichschaumen eingesetzt werden, 

20 koinint es bei f ortschreitendem Kettenwachstum zu Nebenreaktionen, 
die zu Storxingen im Kettenaufbau fuhren. Diese Nebenprodukte 
werden als ungesattigte Bestandteile bezeichnet und fiihren zu 
einer Beeintrachtigung der Eigenschaf ten der resultierenden 
Polyurethan-Materialien. Insbesondere haben diese ungesattigten 

25 Bestandteile, die eine OH-Funktionalitat von 1 aufweisen, 
folgende Konsequenzen : 

• Sie sind aufgrund ihres z.T. sehr niedrigen Molekular- 
gewichtes f liichtig \ind erhohen so den Gesamtgehalt an 

30 fliichtigen Bestandteilen im Polyetherpolyol und in den 

daraus hergestellten Polyurethanen, insbesondere Polyurethan- 
WeichschSumen . 

• Sie wirken bei der Herstellung des Polyurethans als Ketten- 
35 abbrecher, weil sie die Vemetzung des Polyurethans bzw. den 

Aufbau des Molekulargewichtes des Polyurethans verzogem bzw. 
verringern. 

Es ist daher technisch sehr wiinschenswert, die ungesSttigten 
40 Bestandteile soweit als moglich zu vermeiden. 

Ein Weg zur Herstellung von Polyetheralkoholen mit einem geringen 
Gehalt an ungesattigten Bestandteilen ist die Verwendung von 
Multimetallcyanidkatalysatoren, zumeist Zinkhexacyanomet alia ten, 
45 als Alkoxylierungskatalysatoren. Es gibt eine gro&e Zahl von 
Dokumenten, in denen die Herstellung von Polyetheralkoholen 
mittels derartiger Katalysatoren beschrieben wird. So wird in 
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DD-A-203 73 5 land DD-A-2 03 734 die Herstellung von Polyether- 
alkoholen unter Verwendimg von Zinkhexacyanocobaltat beschrieben. 
Durch Vearwendung von Multimetallcyanidkatalysatoren kann der 
Gehalt an ungesattigten Bestandteilen im Polyetherpolyol auf 
5 ca. 0,003 bis 0,009 meq/g abgesenkt werden - bei konventioneller » 
Katalyse mit Kaliumhydroxid findet man etwa lO-faclie Mengen 
(ca. 0,03 bis 0,08 meq/g). 

Auch die Herstellung der Multimetallcyanidkatalysatoren ist 
10 bekannt. Ublicherweise erfolgt die Herstellung dieser Rata- 
lysatoren, indem Losungen von Metallsalzen, wie Zinkchlorid, 
mit Losungen von Alkali- Oder Erdalkalimetallcyanometallaten, 
wie Kaliumhexacyanocobaltat, umgesetzt werden. Zur entstehenden 
Fallungssuspension wird in der Regel sofort nach dem Fallungs- 
15 vorgang eine wassermischbare, Heteroatome enthaltende Koinponente 
zugegeben. Diese Komponente kann auch bereits in einer oder in 
beiden Edukt losungen vorhanden sein. Diese wassermischbare, 
Heteroatome enthaltende Komponente kann beispielsweise ein 
Ether, Polyether, Alkohol, Keton oder eine Mischung davon 
20 sein. Derartige Verfahren sind beispielsweise in US 3,27 8,457, 
US 3,278,458, US 3,278,459, US 3,427,256, US 3,427,334 iind US 
3,404,109 beschrieben. 

Ein Problem bei der Verwendung von Polyetheralkoholen, die mit- 
25 tels Multimetallcyanidkatalysatoren hergestellt wurden, besteht 
darin, daS sich diese Polyole bei der Herstellxing der Poly- 
urethane anders verhalten als Polyetheralkohole, die mit den 
gleichen Einsatzstof f en, jedoch unter Verwendung von Alkali- 
metal Ihydroxiden als Katalysatoren, hergestellt wurden. Diese 
30 Effekte zeigen sich insbesondere bei Polyetheralkoholen, deren 
Ketten aus mehreren Alkylenoxiden aufgebaut sind. 

So hat sich gezeigt, daS Polyetheralkohole mit einem statisti- 
schen Endblock aus Propylenoxid und Ethylenoxid, die mittels 

35 Multimetallcyaniden als Katalysatoren hergestellt wurden, eine 
deutlich hohere Reaktivitat aufweisen als gleich aufgebaute Poly- 
etheralkohole, die mittels Kaliumhydroxid als Katalysator her- 
gestellt wurden. Diese erhShte Reaktivitat, die auf einen hoheren 
Gehalt an primaren Hydroxylgruppen zuriickzufuhren ist, ist fur 

40 die meisten T^wendiingen derartiger Polyetheralkohole sehr 
storend. 

V 

So wird in WO 97/27,236 (EP 876,416) ein Polyetheralkohol fiir den 
Einsatz in hochelastischen Weichschaumen beschrieben, der einen 
45 Propyl en oxid-Innenblock, der hochstens 3 5 Gew.-% der gesamten 

Alkylenoxidmenge umfaSt, und einem oder mehreren extemen Blocken 
aus Ethylenoxid und Propylenoxid mit einem Gehalt von mindestens 
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2 Gew.-% Ethylenoxid besteht, wobei der Innenblock zuinindest 
teilweise \ind die externen Blocke vollstandig mittels Multi- 
metallcyanidkatalysatoren katalysiert werden. Derartige Poly- 
etheralkohole sind jedoch, wie ausgefuhrt, wesentlich reaktiver 
5 als handelslibliche, basisch katalysierte Polyetheralkohole und 
konnen somit nicht oline weiteres in Polyurethansysteme einge- 
arbeitet werden. 

Die geschilderten Probleme zeigen sich besonders bei Polyurethan- 
10 schaiJinen, insbesondere bei Weichschaumen, \ind am deutlichsten 
bei Blockweichschaumen. Insbesondere koinint es zu RiSbildungen 
im Schaum und zu einer Verschlechterung der mechanischen Eigen- 
schaften der Schaumstof f e . 

15 Eine Mogliclikeit , diesen Mangel zu beheben, besteht in einer 
Veranderung der Anteile der verwendeten Alkylenoxide bei der 
Herstellung der Polyetheralkohole, Hier sind die Variations- 
moglicbkeiten jedoch nur gering, da eine solcbe Veranderung 
Probleme bei der Einstellung der Schaumeigenschaf ten bewirken 

20 wiirde, die zumeist unerwiinscht sind. Veranderungen in der 
Rezeptierung der Polyurethane, mit denen die veranderte 
Reaktivitat der Polyetheralkohole ausgeglicben werden kann, 
sind auch meist mit negativen Auswirkungen auf die Schaum- 
eigenschaf ten verbunden. 

25 

Eine weitere Moglichkeit, diesen Mangel zu beheben, wird in 
EP-A-654 056 vorgeschlagen, indem den mittels Multimetallcyanid- 
katalysatoren hergestellten Polyetheralkoholen nach der Ent- 
femung des Katalysators Alkalimetalloxide und -hydroxide 
30 und/oder Erdalkalimetalloxide xmd -hydroxide in einer Menge 
von 0,5 bis 10 ppm zugesetzt werden. 

Es hat sich jedoch gezeigt, daS mittels Multimetallcyanid- 
katalysatoren hergestellte Polyetheralkohole, denen die in 

35 EP-A-654 056 beschriebenen Verbindungen zugesetzt wurden, zur 

der Herstelliang von Polyurethan-Weichschaumstof f en nicht einsetz- 
bar sind. Insbesondere zeigten so hergestellte Schaumstof fe ein 
schlechtes Ausharteverhalten mit einer ausgepragten RiSbildung. 
Aufierdem weisen derartige Weichschaimistof f e eine ungeniigende 

40 Of f enzelligkeit auf. 

tiberraschenderweise wurde n\in gefxmden, daS Polyetheralkohole, 
die mittels Multimetallcyanidkatalysatoren hergestellt wurden, 
die gleiche Reaktivitat aufweisen wie Polyetheralkohole mit 
45 gleichen Anteilen von Ethylenoxid und Propylenoxid in der Poly- 
etherkette, die mit Kaliumhydroxid katalysiert wurden, wenn bei 
den mittels Multimetallcyanidkatalysatoren hergestellten Poly- 
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etheralkoholen am Ende der Polyetherkette ein Propyl enoxidblock 
eingebaut wird. 

Gegenstand der Erfindung sind demzufolge Polyetheralkohole, 
5 lierstellbar durch katalytische Anlagerung von Ethylenoxid und » 
Propylenoxid, dadurch gekennzeichnet , dafi als Katalysator min- 
destens eine Multimetallcyanidverbindung eingesetzt wird und am 
Kettenende ein Block aus Propylenoxideinheiten angelagert wird. 

10 Gegenstand der Erfindung sind weiterhin ein Verfahren zur Her- 
stellung von Polyetheralkoholen durch katalytische Anlagerung 
von Ethylenoxid und Propylenoxid, dadurch gekennzeichnet, daS 
als Katalysator mindestens eine Multimetallcyanidverbindung ein- 
gesetzt wird und am Kettenende ein Block aus einem Alkylenoxid 

15 mit mindestens drei Kohlenstof fatomen, insbesondere Propylenoxid, 
angelagert wird. 

Gegenstand der Erfindung sind weiterhin ein Verfahren zur Her- 
stellung von Polyurethanen, vorzugsweise Polyurethan-Weichschaum- 
20 stof fen, insbesondere Blockweichschaum, durch Umsetzung von Poly- 
isocyanaten mit den erf indungsgemaSen Polyetheralkoholen, sowie 
die nach diesem Verfahren hergestellten Polyurethane. 

In einer bevorzugten Aus fuhrxmgs form der vorliegenden Erfindung 
25 entha.lt der Endblock aus einem Alkylenoxid mit mindestens drei 
Kohlenstof fatomen, insbesondere Propylenoxid, eine Menge von 2 
bis 50 Gew.-%, vorzugsweise 2 bis 20 Gew-% und besonders bevor- 
zugt 5 bis 15 Gew.-% Alkylenoxideinheiten, jeweils bezogen auf 
die Gesamtmasse des Polyetheralkohols . 

30 

Die erf indungsgemaSen Polyetheralkohole weisen einen Gehalt an 
sekundaren Hydroxy Igrupp en von vorzugsweise mindestens 80 %, 
besonders bevorzugt mindestens 90 % und insbesondere mindestens 
95 %, jeweils bezogen auf die Gesamtmenge der Hydroxylgruppen, 
35 auf. Der Gehalt an ungesattigten Anteilen liegt vorzugsweise 

unter 0,015 meq/g. Der Wert wurde tritrimetrisch iiber die Jodzahl 
bestimmt nach der Priifnorm BASF Schwarzheide GmbH PPU 00/03-12. 

Die Anlagerung des Enc3blocks aus Alkylenoxiden mit mindestens 
40 drei Kohlenstof fatomen, insbesondere Propylenoxid, kann nach ver- 
schiedenen Moglichkeiten erfolgen. So ist es moglich, Polyether- 
alkohole mit einer reinen blockweisen Anordnung der Alkylenoxide ; 
herzustellen. Bei dieser Verf ahrensvariante wird jeweils nur ein 
Alkylenoxid gleichzeitig zudosiert, danach das nachste, und so 
45 fort. Als letzter Block wird dabei erf indungsgemai^ ein reiner 
Propyl enoxidblock angelagert. 
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In einer weiteren bevorzugten Variante wird an die Start subs tanz 
zunachst gegebenenf alls ein reiner Alkylenoxidblock, vorzugsweise 
Propylenoxid, angelagert, anschliei?>end erfolgt die Dosierung 
eines Gemisches aus Ethylenoxid iind Propylenoxid, wobei das 
5 Verhaltnis von Ethylenoxid und Propylenoxid iiber die Zeit der 
Dosierung var label oder vorzugsweise konstant bleibt, und am Ende 
der Alkylenoxiddosierung erfolgt erf indungsgemaS die Anlagenong 
eines reinen Propylenoxidblockes . 

10 In einer weiteren bevorzugten Variante wird ebenfalls vorzugs- 
weise zunacbst gegebenenf alls ein reiner Alkylenoxidblock, vor- 
zugsweise Propylenoxid, und danach ebenfalls ein Gemisch aus 
Ethylenoxid und Propylenoxid angelagert, wobei der Anteil des 
Ethylenoxids im Gemisch im Verlaufe der Dosierung vermindert 

15 wird, bis am Ende der Dosierung nur noch Propylenoxid dosiert 
wird. 

Es ist auch moglich, dem Endblock aus mindestens einem Alkylen- 
oxid mit mindestens drei Kohlenstof fatomen geringe Mengen an 
20 Ethylenoxid zuzusetzen, wenn dadurch die Eigenschaf ten der 

erf ind\angsgema£en Polyetheralkohole nicht beeintrachtigt werden. 
Unter geringen Mengen wird hierbei ein Anteil von maximal 
5 Gew.-%, vorzugsweise maximal 2 Gew."%, jeweils bezogen auf 
das Gewicht des Endblocks, verstanden. 

25 

Als Alkylenoxide mit maximal 3 Kohlenstof fatomen wird insbe- 
sondere Propylenoxid eingesetzt. weitere bevorzugte Verbindungen 
sind Butylenoxid, Styroloxid oder auch epoxidierte fette Ole, wie 
epoxidiertes Sojaol. Die genannten Verbindungen konnen einzeln 
30 Oder in Form von beliebigen Mischungen untereinander eingesetzt 
werden . 

Die erf indungsgemafeen Polyetheralkohole haben zumeist eine 
Funktionalitat von 2 bis 8, vorzugsweise 2 bis 4 und insbesondere 

35 2 bis 3 und ein Aguivalentgewicht von grofier 500 g/mol . Als 
Startsubstanzen kommen als hoherfiinktionelle Startsiibstanzen 
insbesondere Zuckeralkohole, beispielsweise Sorbit, Hexit und 
Sucrose, zumeist jedoch zwei- und/oder dreifunktionelle Alkohole 
Oder Wasser, entweder als Einzelsubstanz oder als Gemisch aus 

40 mindestens 2 der genannten Startsubstanzen, zum Einsatz. Bei- 
spiele fiir zweif unktionelle Startsubstanzen sind Ethyl englykol, 
Diethylenglykol, Propylenglykol, Dipropylenglykol, Butandiol-1, 4 
und Pentantandiol-1, 5 . Beispiele fur dreifunktionelle Start- 
substanzen sind Trimethylolpropan, Pentaerythrit und insbesondere 

45 Glyzerin. Die Startsubstanzen konnen auch in Form von Alkoxy- 
laten, insbesondere solche mit einem Molekulargewicht im Be- 
reich von 62 bis 15000 g/mol zum Einsatz kommen. Diese Alkoxylate 
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konnen in einem gesonderten Verf ahrensschritt hergestellt werden, 
wobei zu ihrer Herstellung auch andere Katalysatoren als Multi- 
metallcyanidverbindungen, beispielsweise Alkalihydroxide, zum 
Einsatz kommen konnen. Bei der Verwendung von Alkalihydroxiden 
5 zur Herstellung der Alkoxylate ist es notwendig, den Katalysator 
nahezu vollstandig zu entfemen, da Alkalihydroxide die Multi- 
metallcyanidkatalysatoren desaktivieren konnen. Der Vorteil 
der Verwendung von Alkoxylaten als S tart subs tanz en liegt im 
schnelleren Anspringen der Reaktion, nachteilig ist die Ein- 
10 fiihrung eines zusatzlicben Verf ahrensschrittes sowie, wie aus- 
gefuhrt, gegebenenf alls die aufwendige Reinigung des Alkoxylates. 

Zu Beginn der Umsetzung wird die Startsubstanz vorgelegt und, 
soweit notwendig, Wasser und andere leicht fluchtige Verbindungen 

15 entfernt. Dies erfolgt zumeist durch Destination, vorzugsweise 
unter Vakuum. Dabei kann der Katalysator bereits in der Startsub- 
stanz vorhanden sein, es ist jedoch auch moglich, den Katalysator 
erst nach der Behandlung der Startsubstanz zuzusetzen. Bei der 
letztgenannten Variante wird der Katalysator thermisch weniger 

20 belastet. Vor der Dosierung der Alkylenoxide ist es ublich, den 
Reaktor zu inertisieren, um unerwiinschte Reaktionen der Alkylen- 
oxide mit Sauerstoff zu vermeiden. Danach erfolgt die Dosieriing 
der Alkylenoxide, wobei die Anlageirung in der oben beschriebenen 
Weise durchgefuhrt wird. Die Anlagerung der Alkylenoxide erfolgt 

25 zxuneist bei Driicken im Bereich von 0,01 bar vnd 10 bar und Tempe- 
raturen im Bereich von 50 bis 200''C, vorzugsweise 90 bis 150*C. Es 
hat sich gezeigt, daS die Geschwindigkeit , mit der die Alkylen- 
oxide dosiert werden, ebenfalls einen EinfluE auf die Reaktivitat 
der entstehenden Polyetheralkohole hat. Je schneller die Alkylen- 

30 oxide dosiert werden, desto hoher ist die Reaktivitat der 
resultierenden Polyetheralkohole . 

Die fiir das erf indungsgemSSe Verfahren eingesetzten Multimetall- 
cyanidkatalysatoren haben zumeist die allgemeine Formel (I) 

35 

Mla[M2(CN)b(A)c]d ' fMlgXn • h(H20) • eL (I) 
ist, wobei 

40 ein Metallion, ausgewahlt aus der Gruppe, enthaltend Zn2 + , 

Fe2+, Co3+, Ni2+, Mn2+, Co2+, Sn2+, Pb2+, Mo4+, Mo6+, A13+, 
V4 + , V5+, Sr2+, W4+, W6+, Cr2 + , Cr3 + , Cd2 + , 

m2 ein Metallion, ausgewahlt aus der Gruppe, enthaltend Fe2+, 
45 Fe3+, Co2+, Co3+, Mn2+, Mn3+, V4+, V5+, Cr2+, Cr3+, Rh3+, 

Ru2+, Ir3+ 
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bedeuten und und gleich Oder verschieden sind. 



A ein Anion, ausgewahlt aus der Gruppe, en thai tend Halogenid, 
Hydroxyd, Sulfat, Carbonat, Cyanid, Thiocyanat, Isocyanat, 
5 Cyanat, Carboxylat, Oxalat oder Nitrat, 

X ein Anion, ausgewahlt aus der Gruppe, enthaltend Halogenid, 
Hydroxyd, Sulfat, Carbonat, Cyanid, Thiocyanat, Isocyanat, 
Cyanat, Carboxylat, Oxalat oder Nitrat, 

10 

L ein mit Wasser mischbarer Ligand, ausgewahlt aus der Gruppe, 
enthaltend Alkohole Aldehyde, Ketone, Ether, Polyether, 
Ester, Harnstoffe, Amide, Nitrile, und Sulfide, 

15 bedeuten, sowie 

a, b, c, d, g und n so ausgewahlt sind, daS die Elektroneutrali- 
tat der Verbindung gewahrleistet ist, \ind 

20 e die Koordinationszahl des Liganden, 

f eine gebrochene oder ganze Zahl groSer oder gleich 0 

h eine gebrochene oder ganze Zahl groSer oder gleich 0 
25 bedeuten - 

Die Herstellung dieser verbindungen erfolgt nach allgemein be- 
kannten Verfahren, indem man die waSrige Losung eines wasser- 
loslichen Metallsalzes mit der waSrigen Losung einer Hexacyano- 
30 metal latverbindung, insbesondere eines Salzes oder einer S^ure, 
vereinigt und dazu wahrend oder nach der Vereinigung einen 
wasser loslichen Liganden gibt. 

Der Katalysator wird zumeist in einer Menge von kleiner 1 Gew.-%, 
35 vorzugsweise in einer Menge von kleiner 0,5 Gew.-%, besonders 

bevorzugt in einer Menge von kleiner 1000 ppm und insbesondere in 
einer Menge von kleiner 500 ppm, jeweils bezogen auf das Gewicht 
des Polyetheralkohols, eingesetzt. 

AO Fiir das erf indungsgemaSe Verfahren werden bevorzugt Multimetall- 
cyanidkatalysatoren eingesetzt, die durch Vereinigung von Metall- 
salz und Cyanometallat-Wasserstof f saure gemaS EP-A-862,947 her- 
gestellt werden. Ferner sind Multimetallcyanidkatalysatoren 
bevorzugt, die Acetat, Formiat oder Propionat enthalten, ein 

45 Rontgenbeugungsmuster zeigen, wie es in DE 97,42,978 dargestellt 
ist, Oder in einer monoklinen Struktur kristallisieren. 
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Diese Multimetallcyanidkatalysatoren sind kristallin und 
besitzen, falls sie einphasig hergestellt werden konnen, eine 
strange Stochiometrie beziiglich der Metallsalz- und der Cyano- 
metall-Komponente. So besitzt ein gemaS DE 197,42,97 8 her- 
5 gestellter Multimetallcyanidkatalysator, der Acetat enthalt 
und in einer monoklinen Struktur kristallisiert, iituner ein 
Verhaltnis von Zink : Cobalt von 2:1. 

Bevorzugt werden von diesen kristallinen Mul timet all cyanid- 
10 katalysatoren jene, die eine plattchenf ormige Morphologie auf- 
weisen. Als plattchenf ormig wird ein Teilchen dann verstanden, 
wenn Breite und Lange des Teilchens mehr als fiinfmal groEer 
sind als die Dicke des Teilchens. 

15 Durch die Verwendung von kristallinen und stochiometrischen 
Multimetallcyanidkatalysatoren besteht im Vergleich zur Ver- 
wendung von amorphen und nicht-stochiometrischen Multimetall- 
cyanidkatalysatoren der Vorteil, daS durch Mafischneiderung der 
Festkorper- und Oberf lachenstruktur unerwiinschte polymerisations- 

20 aktive Zentren, die z.B. zur Bildung hochmolekularer Polyole 
fiihren k5nnen, vermieden werden konnen. 

Die Reaktion kann kontinuierlich oder batchweise durchgefuhrt 
werden. Nach Beendigung der Umsetzung werden die nicht um- 
25 gesetzten Monomeren und leichtf liichtige Verbindungen aus der 
Reaktionsmischung entfemt, ublicherweise mittels Destination. 
Der Katalysator kann im Polyetheralkohol verbleiben, ublicher- 
weise wird er jedoch entfernt, beispielsweise mittels Filtration. 

30 Wie ausgefiihrt, werden die erf indungsgemafien Polyetheralkohole 
vorzugsweise mit Polyisocyanaten zu Polyurethanen, bevorzugt zu 
Polyurethan-Schaumstof f en und thermoplastischen Polyurethanen, 
insbesondere zu Polyurethan-Weichschaumstof f en, umgesetzt. Dabei 
konnen die erf indungsgemafien Polyetheralkohole einzeln, als 

35 Gemisch aus mindestens zwei erf ind\ingsgema£en Polyetheralkoholen 
Oder im Gemisch mit anderen Verbindungen mit mindestens zwei 
aktiven Wasserstof f atomen eingesetzt werden. 

Als Polyisocyanate kommen hierbei alle Isocyanate mit zwei oder 
40 mehreren Isocyanatgruppen im Molekul zum Einsatz. Dabei konnen 
sowohl aliphatische Isocyanate, wie Hexamethylendiisocyanat (HDI) 
Oder Isophorondiisocyanat (IPDI), oder vorzugsweise aromatische 
Isocyanate, wie Toluylendiisocyanat (TDI) , Diphenylmethandiiso- 
cyanat (MDI) oder Mischungen aus Diphenylmethandiisocyanat und 
45 Polymethylenpolyphenylenpolyisocyanaten (Roh-MDI) verwendet 
werden. Es ist auch m5glich, Isocyanate einzusetzen, die durch 
den Einbau von Urethan-, Uretdion-, Isocyanurat-, Allophanat-, 
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Uretonimin- und anderen Gruppen modifiziert warden, sogenaxmte 
modif izierte isocyanate. 

Als Verbindungen mit mindestens zwei mit Isocyanatgruppen reak- 
5 tiven Gruppen, die im Gemisch mit den erf indirngsgemaSen Poly- 
etheralkoholen eingesetzt warden, konnen Amine, Mercaptane, 
vorzugsweise jedoch Polyole verwendet werden. Unter den Polyolen 
• haben die Polyetherpolyole und die Polyesterpolyole die groEte 

tecbnische Bedeutung. Die zur Herstellung von Polyurethanen 

10 eingesetzten Polyetherpolyole werden zumeist durch basisch 

katalysierte Anlagerung von Alkylenoxiden, insbesondere Ethylen- 
oxid und/oder Propylenoxid, an H-funktionelle Startsubstanzen 
hergestellt. Polyesterpolyole werden zumeist durch Veresterung 
von mehrfunktionellen Carbonsauren mit mehrfunktionellen 

15 Alkoholen hergestellt. 

Zu den Verbindungen mit mindestens zwei mit Isocyanatgruppen 
reaktiven Gruppen gehoren auch die Kettenverlangerer und/oder 
Vemetzer, die gegebenenfalls mit eingesetzt werden konnen. Dabei 
20 handelt es sich urn mindestens zweifunktionelle Amine und/oder 
Alkohole mit Molekulargewichten im Bereich von 60 bis 400. 

Als Treibmittel werden zumeist Wasser tind/oder bei der Reaktions- 
temperatur der Urethanreaktion gasformige, gegenliber den Aus- 

25 gangsstoffen der Polyurethane inerte verbindungen, sogenannte 
physikalisch wirkende Treibmittel, sowie Gemische daraus ein- 
gesetzt. Als physikalisch wirkende Treibmittel werden Kohlen- 
wasserstoffe mit 2 bis 6 Kohlenstof f atomen, halogenierte Kohlen- 
wasserstoffe mit 2 bis 6 Kohlenstof f atomen, Ketone, Acetale, 

30 Ether, Inertgase wie Kohlendioxid und/oder Edelgase eingesetzt. 

Als Katalysatoren werden insbesondere Aminverbindungen und/oder 
Metallverbindungen, insbesondere Schwermetallsalze und/oder 
metallorganische Verbindiingen, eingesetzt. Insbesondere werden 

35 als Katalysatoren bekannte tertiSre Amine und/oder mit organische 
Metal 1 verbindungen verwendet. Als organische Metal 1 verbindungen 
kommen z.B. Zinnverbindungen in Frage, wie beispielsweise 
Zinn- (Il)-salze von organischen Carbonsauren, z.B. Zinn-(II)~ 
acetat, Zinn- (II) -octoat, Zinn- (II ) -ethylhexoat und Zinn- (II)- 

40 laurat und die Dialkylzinn- (IV)-salze von organischen Carbon- 
sauren, z.B. Dibutyl-zinndiacetat, Dibutylzinndi laurat, Dibutyl- 
zinn-maleat und Dioctylzinn-diacetat . Als fiir diesen Zweck 
^ ubliche organische Amine seien beispielhaft genannt: Triethyl- 

amin, 1 , 4-Diazabicyclo- [2 , 2 , 2] -octan, Tributylamin, Dimethyl- 

45 benzylamin, N,N,N' ,N'-Tetramethylethylendiamin, N, N,N' ,N'-Tetra- 
methyl-butandiamin, N,N,N' ,N'-Tetramethyl-hexan-l, 6-diamin, 
Dimethylcyclohexylamin , Pentamethyldipropy lentriamin , Penta- 



wo 01/16209 PCT/EPOO/08218 

rnethyldiethylentriamin, 3-Methyl-6-diinethylamino-3-a2apentol , 
Dimethylaminopropylamin, 1 , 3-Bisdimethylaminobutan, Bis- ( 2 -di- 
me thy laminoe thy 1 ) -ether, N-Ethylmorpholin, N-Methylmorpholin, 
N-Cyclohexylmorpholin, 2-Dimethylamino-ethoxy-ethanol , Dimethyl* 
5 ethanolamin, Tetramethylhexamethylendiamin, Dimethylamino-N- 
methyl-ethanolamin, N-Methylimidazol , N-Formyl-N, N' -dimethyl - 
butyl endiamin, N-Dimethylaminoethylmorpholin, 3,3' -Bis-dimethyl- 
amino-di-n-propylamin und/oder 2, 2 '-Dipiparazin-diisopropylether, 
Dia2abicyclo-{2,2, 2)-octan Dimethylpiparazin, N, N'-Bis- {3-amino« 

10 propyl ) ethyl endiamin und/oder Tris- (N, N-dimethylaminopropyl ) -s- 
hexahy dr otriazin, 4-Chlor-2, 5 -dime thy 1 - 1 - ( N-me thy 1 aminoe thy 1 ) - 
imidazole 2-Aminopropyl-4, 5-dimethoxy-l-methylimidazol, 1-Amino- 
propyl-2 , 4 , 5-tributylimidazol , l-Aminoethyl-4-hexylimidazol , 
l-Aminobutyl-2 , S-dimethylimidazol , 1- (3-Aminopropyl) -2-ethyl- 

15 4-methylimidazol, 1- (3-Aminopropyl ) imidazol und/oder l-(3-Amino- 
propyl ) -2-methylimida2ol , bevorzugt 1, 4-Diazabicyclo- [2/2,2]- 
octan \and/oder Imidazole, besonders bevorzugt l-(3-7toino- 
propyl ) imidazol, 1- (3-Aminopropyl) -2 -methyl imidazol und/oder 
1, 4-Diazabicyclo- [2 , 2 , 2] -octan. Die beschriebenen Katalysatoren 

20 konnen einzeln oder in Form von Mischungen eingesetzt werden. 

Als Hilfsmittel und/oder Zusatzstoffe werden beispielsweise 
Trennmittel, Flammschutzmittel, Farbstoffe, Fiillstoffe und/oder 
Verstarkungsmittel verwendet. 

25 

In der Technik ist es ublich, alle Einsatzstof f e mit Ausnahme 
der Polyisocyanate zu einer sogenannten Polyolkomponente zu 
vermischen \ind diese mit den Polyisocyanaten zum Polyurethan 
xamzusetzen, 

30 

Die Herstellung der Polyurethane kann nach dem sogenannten 
one-shot-Verfahren oder nach dem Prepolymerverf ahren erfolgen. 
Die Polyurethan-Weichschaumstof fe konnen sowohl Blockschaume 
als auch Formschaume sein. 

35 

Eine Ubersicht uber die Einsatzstof fe fiir die Herstellung von 
Polyurethanen sowie die dazu angewendeten Verf ahren findet sich 
beispielsweise im Kunststof fhandbuch, Band 7 "Polyurethane", 
Carl-Hanser-Verlag Munchen Wien, 1. Auflage 1966, 2. Auflage 1983 
40 und 3. Auflage 1993. 

tiberraschenderweise hat sich gezeigt, dafi die erf indungsgemaSen 
Polyetheralkohole sich in den Polyurethansystemen verhalten wie 
konventionelle, mit Alkalihydroxiden katalysierte Polyether- 
45 alkohole. 
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Die Verarbeitbarkeit von Polyolen, die mittels Mul timetallcyanid- 
katalysatoren hergestellt wurden und die keinen Propyl enoxid- 
Endblock aufweisen, ist, insbesondere bei der Verwendung dieser 
Polyole zur Herstellung von Polyurethan-Weichschaumstof f en, 
5 besonders bei der Herstellung von Blockweichschaumstof f en,, sehr 
eingeschrankt . Die hbhe ReaktivitSt dieser Polyole erlaubt es 
nicht, rififreie und 100% offenzellige Schaumstof f e, insbesondere 
Blockweichschaiomstof f e zu erhalten. Die Erhohung der Katalyse, 
insbesondere der Zinn- Katalyse, bei der Schaumherstellung, fiilirt 

10 zu einer Verminderung der RiSbildung, aber gleichzeitig nimmt 
die Of f enzelligkeit der Schaumstof f e stark ab, die Schaumstof f e 
schrumpfen. Diese Polyole sind daher nicht fur die Herstellung 
von Blockweichschaumstof f en geeignet. Diese Nachteile wurden bei 
der Verwendung der erf indungsgemafien Polyetheralkohole voll- 

15 standig iiberwunden. 

Die Erfindung soli an nachstehenden Beispielen naher erlautert 
werden. 

20 Beispiel 1 (Vergleicb) 

Die Syn these wurde in einem gereinigten und getrockneten 10-1- 
Rubrautoklaven durchgefuhrt . Es wurden bei 50°C 211,6 g eines 
Propoxylates aus Glyzerin und Propylenoxid mit einem Molekular- 

25 gewicbt von 400 g/mol in den Riihrautoklaven gegeben und mit 
0,8 g eines Multimetallcyanidkatalysators versetzt. Der Kessel- 
inhalt wurde mit Stickstoff inertisiert und insgesamt 1,5 b bei 
llO^C im Vakuum behandelt. Bei 125''C wurden 3,5 bar Stickstoff 
zugegeben und ansclilieSend innerhalb von 5 h 15 min ein Gemiscb 

30 aus 2018,1 g Propylenoxid und 297,4 g Ethylenoxid zudosiert, Es 
wurde weitere 30 min geriihrt und bei 105°C und 9 mbar entgast. 
Die Aufarbeitung des Polyetheralkohols erfolgte durch Filtration. 
Der entstandene Polyetheralkohol wies folgende Kennwerte auf : 
Hydroxylzahl: 35,2 mg KOH/g; 

35 Viskositat bei 2 5''C: 934 mPas; 
Gehalt an Zn/Co: 3/6 ppm; 

Gehalt an primaren Hydroxylgruppen: 10 % (bestimmt nach Priifnorm 
BASF Scbwarzheide PFO/A 00/22-28) 

40 Beispiel 2 

Die Synthese wurde in einem gereinigten xind getrockneten 10-1- 
Ruhrautoklaven durchgefuhrt. Es wurden bei 50^C 437,9 g propoxy- 
lierten Glyzerins mit einem Molekulargewicht Mw von 400 g/mol 
45 in den Riihrkessel gegeben und mit 1,5 g eines Multimetallcyanid- 
katalysators versetzt. Der Kesselinhalt wurde mit Stickstoff 
inertisiert und insgesamt 1, 5 h bei llO'^'C im vakuum behandelt. 
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Bei 125°C wurden 3,5 bar Stickstoff zugegeben imd anschlieSend 
innerhalb von 2 h 44 min ein Gemisch aus 3 462,2 g Propylenoxid 
und 585,4 g Ethylenoxid zudosiert. Nach 10 min Pause wurden 
487,8 g Propylenoxid zudosiert. Es wurde weitere 3 0 min gerubrt 
5 und bei 105*C und 9 mbar entgast. Die Aufarbeitung des Polyether- 
alkohols erfolgte durch Filtration. Der entstandene Polyether- 
alkohol wies folgende Kennwerte auf : 
Hydr oxyl zahl : 34,2 mg KOH /g ; 
Viskositat bei 25°C: 880 mPas; 
10 Gehalt an Zn/Co: 4/9 ppm; 

Gebalt an primaren Hydroxylgruppen: 5 % (bestimmt nach Prufnorm 
BASF Schwarzheide PFO/A 00/22-28) 

Beispiel 3 (Vergleich) 

15 

Die Synthese wurde in einem gereinigten und getrockneten 2 0-1- 
Riihrautoklaven durchgeftihrt . Es wurden 2 , 0 kg propoxylierten 
Glyzerins mit einem Molekulargewicht von 400 g/mol (L3300) 
sowie 0,196 g propoxyliertes Ethylenglykol der Molmasse 250 g/mol 

20 in den Rlihrkessel gegeben und mit 19,2 g Multimetallcyanid- 
katalysator versetzt. Der Kesselinhalt wurde mit Stickstoff 
inertisiert und insgesamt 1, 5 h bei 110**C im Vakuum behandelt. 
Bei 115°C wurden 3,5 bar Stickstoff zugegeben und anschliel^end 
innerhalb von 3,5 h erst 3,45 kg Propylenoxid, anschlieSend 

25 12,37 kg eines ein Gemisches aus 10,5 kg Propylenoxid und 1,87 kg 
Ethylenoxid zudosiert. Es wurde weitere 0,6 h gerCihrt und bei 
IIS^'C und 9 mbar entgast. Die Aufarbeitung des Polyetheralkohols 
erfolgte durch Filtration. Der entstandene Polyetheralkohol wies 
folgende Kennwerte auf: 

30 Hydroxylzahl: 47,4 mg KOH/g; 
Viskositat bei 25^0: 53 6 mPas; 
Gehalt an Zn/Co: 4/9 ppm; 

Gehalt an primSren Hydroxylgruppen: 10 % (bestimmt nach Prufnorm 
BASF Schwarzheide PFO/A 00/22-28) 

35 

Beispiel 4 

Die Synthese wurde in einem gereinigten und getrockneten 20-1- 
Riihrautoklaven durchgefiihrt . Es wurden 2,0kg g eines propyxylier- 

40 ten Glyzerins mit einem Molekulargewicht Mw von 400 sowie 0,196 g 
propoxyliertes Ethylenglykol der Molmasse 250 g/mol in den Ruhr- 
kessel gegeben und mit 19 g Multimetallcyanidkatalysator ver- 
setzt. Der Kesselinhalt wurde mit Stickstoff inertisiert und 
insgesamt 1,5 h bei 110*^0 im Vakuum behandelt. Bei 115^^0 wurden 

45 3,5 bar Stickstoff zugegeben und anschliei^end innerhalb von 
3,5 h erst 3,45 kg Propylenoxid, anschlieSend 12,1 kg eines 
ein Gemisches aus 10,2 kg Propylenoxid und 1,9 kg Ethylenoxid 
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zudosiert. Anschliel^end warden 2,0 kg Propylenoxid angelagert. 
Es wurde weitere 0,6 h geriihrt und bei IIS^C und 9 nibar entgast. 
Die Aufarbeitung des Produkts erfolgte durch Filtration. Der 
entstandene Polyetheralkohol wies folgende Kennwerte auf : 
5 Hydroxylzahl; 47,4 mg KOH/g; 
Viskositat bei 25^C: 578 mPas; 
Gehalt an Zn/Co: 22/55 ppm; 

Gehalt an primaren Hydroxylgruppen: 5 % (bestimmt nach Priifnorm 
BASF Schwarzheide PFO/A 00/22-28) 

10 Zur Bestimmung der primaren Hydroxylgruppen werden die Hydroxyl- 
gruppen des Polyetheralkoliols mit Trichloracetylisocyanat 
derivatisiert und dieses Umsetzungsprodukt mittels NMR-Spektro- 
skopie vermessen. Die Vermessung erfolgte mit einem NMR-Spektro- 
meter vom Typ Bruchner DPX 2 50. Dabei zeigen primare und 

15 sekundare Hydroxylgruppen unterschiedliche Peaks* 
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Beispiele 5 bis 7 



Herstellung der Polyisocyanat-Polyadditionsprodukte 
5 ^ 
Die in der Tabelle 1 aufgefiihrten Einsatzstof f e wurden, aviSer dem 
Isocyanat Lupranat® T80 A (BASF Aktiengesellschaft) , intensiv 
vermischt. Danach wurde das Lupranat® T80 A unter Ruhren hinzuge- 
geben und die Reaktionsmischung in eine offene Form (400 x 400 x 
10 400 irni) vergossen, worin sie zum Polyurethan-Schaumstof f aus- 

schaumte. Die Werte fiir die Verschaumung sowie die Eigenschaf ten 
der entstandenen Polyurethanschaume sind ebenfalls in Tabelle 1 
auf gef lihrt . 



15 Polyol A: 
Polyol B: 
Lupragen® ]Sr201: 

20 

liUpragen® N206; 

25 

Kosmus® 29: 



Polyetherol, gemaS Beispiel 3 

Polyetherol, gemafi Beispiel 4 

1, 4-Diazabicyclo- [2, 2, 2] -octan (33 %) in 
Dipropylenglykol (67 %), (BASF Aktien- 
gesellschaf t) 

Bis- (2-Dimethylaminoethyl) ether (70 %) in 
Dipropylenglykol (30 %) , (BASF Aktiengesell- 
schaf t ) 

Zinn-ll-Salz der Ethylhexansaure, 
(Goldschmidt AG) 



30 Tegostab® BF 2370: Si 1 ikons tabilisa tor 

(Goldschmidt AG) 



Lupranat® T80 : 2 , 4-/2 , 6-Toluylendiisocyanatgemisch 

(BASF Aktiengesellschaf t) 

35 



Psrufmethode 


Prufzxoxm 


Rohdichte 


DIN 53420 


Zugversuch 
-Zugf estigkeit 
-Dehnung 


DIN 53571 


Druckverf ormungsrest 


DIN 53572 


Riickprall-Elastizi- 
tat 


DIN 53 573 


Eindruckharte 


DIN 53576 


Stauchharte 


DIN 53577 



45 
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Patentanspriiche 

1. Verfahren zur Herstellung von Polyetheralkoholen durch 

5 katalytische Anlagerung von Ethylenoxid und Propylenoxid an 

H-funktionelle Startsubstanzen, dadurch gekennzeichnet , daS 
als Katalysator mindestens eine Multimetallcyanidverbindung 
eingesetzt und am Kettenende ein Block aus einem Alkylenoxid 
mit mindestens drei Kohlenstof f atomen im Molekiil angelagert 
10 wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzGich.net, daS der 
Block aus einem Alkylenoxid mit mindestens drei Kohlenstof f- 
atomen im Molekiil eine Menge an Alkylenoxid von 2 bis 

15 50 Gew.-% bezogen auf die Gesamtmasse des Polyetheralkohols, 

enthalt- 

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , daE der 
Block aus einem Alkylenoxid mit mindestens drei Kohlenstoff- 

20 atomen im Molekul eine Menge an Alkylenoxid von 2 bis 

20 Gew.~%i bezogen auf die Gesamtmasse des Polyetheralkohols, 
en thai t. 

4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daJ^ der 
25 Block aus einem Alkylenoxid mit mindestens drei Kohlenstoff- 

atomen im Molekul eine Menge an Alkylenoxid von 5 bis 

15 Gew.-% bezogen auf die Gesamtmasse des Polyetheralkohols, 

en thai t. 

30 5. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafi als 

Alkylenoxid mit mindestens drei Kohlenstof f atomen im Molekul 
Propylenoxid eingesetzt wird. 

6. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daJS der 
35 Polyetheralkohol einen Gehalt an sekundSren Hydroxy Igruppen 

von mindestens 80 %, bezogen auf die gesamten Hydroxyl- 
gruppen, aufweist. 

7, Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, da£ der 
40 Polyetheralkohol einen Gehalt an sekundaren Hydroxy Igruppen 

von mindestens 90 %, bezogen auf die gesamten Hydroxyl- 
gruppen , au f we i s t . 



45 
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8. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daS der 
Polyetheralkohol einen Gehalt an sekundSren Hydroxy Igruppen 
von mindestens 95 %, bezogen auf die gesamten Hydroxyl- 
gruppen , auf weist . 

5 

9. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daS an die 
Startsubstanz zunachst ein Block aus Propylenoxideinheiten, 
danach ein Gemisch aus Ethylenoxid und Propylenoxid und 
danach am Kettenende ein Block aus Propylenoxideinheiten 

0 ange lager t wird. 



10. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dal^ bei 
dem Gemisch aus Ethylenoxid und Propylenoxid im Verlauf der 
Dosierimg der Anteil an Ethylenoxid vermindert wird, bis am 
Dosierende reines Propylenoxid dosiert wird. 

11. Polyetheralkohole, herstellbar nach einem der Anspruche 1 
bis 10. 



12 . Verfahren zur Herstellung von Polyurethanen durch Umsetziing 

von Polyisocyanaten mit Verbindungen mit mindestens zwei mit 
Isocyanatgruppen reaktiven Wasserstof fatomen, dadurch gekenn- 
zeichnet, daS als Verbindungen mit mindestens zwei mit 
Isocyanatgruppen reaktiven Wasserstof fatomen mindestens 
ein Polyetheralkohol nach Anspruch 11 eingesetzt wird. 

13 . Verwendung von Polyetheralkoholen nach Anspruch 11 zur 

Herstellung von Polyurethanen. 



0 14. 



Po lyur ethane , insbesonder e Po lyur ethan-We ichs chaums t o f f e , 
herstellbar nach Anspruch 12. 
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□ 
□ 

□ 
□ 



The amendments have resulted in the cancellation of: 

the description, pages 

I I the claims, Nos. 

I I the drawings, sheets/fig 



^ I I This report has been established as if (some oO the amendments had not been made, since they have been considered to go 
— ' beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).** 

* Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to 
in this report as "originallv Jiied" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16 

and 70.17). 

** Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item I and annexed to this report. 
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INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 


International application No. 

PCT/EPOO/08218 




V^I. Certain documents cited 




1. Certain published documents (Rule 70.10) 

Application No. Publication date Filing date 
Patent No. fday/montfi/yearj (day/monthyear) 


Priority date (valid claim) 
(day/montyyear) 



US-A-5958994 28 September 1 999 (28.09. 1 999) 25 Februarx' 1 997 (25.02. 1 997) 



See annexe 



2. Non-written disclosures (Rule 70.9) 

Date of written disclosure 

Kind of non-written disclosure Date of non-written disclosure referring to non-written disclosure 

(day/m onth/year) (day/month/year) 
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INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 



International application No. 
PCT/EP 00/08218 



V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 



1 . Statement 

Novelty (N) 

Inventive step (IS) 
Industrial applicability (lA) 



Claims 
Claims 

Claims 
Claims 

Claims 
Claims 



9 , 10 



1-8, 11-14 



9, 10 



1-14 



YES 
NO 
YES 
NO 

YES 
NO 



Citations and explanations 
1 . 



This report makes reference to the following 
documents : 



Dl: DD-A-203 734 
D2: EP-A-0 692 507. 



2.1 Dl discloses (Example 4) a method for producing 
polyether alcohols by reacting 73 0 g ethylene oxide 
and 570 g propylene oxide in the presence of zinc 
hexacyanocobaltate-III-diethylene glycol dimethyl 
ether as catalyst and ethylene glycol as starter. 
After 4 hours, 3 00 g propylene oxide are added 
again, so that a propylene oxide block is attached 
to the chain end. Example 1 of Dl describes the 
production of polypropylene glycol using zinc 
hexacyanof errate-III-diethylene glycol dimethyl 
ether as catalyst and dipropylene glycol as starter. 

2.2 It is pointed out that Claims 1-11 lay claim to 
methods for producing polyether alcohols in general 
and to the polyether alcohols themselves, and for 
this reason the subject matter of Claims 1-5 and 11 
is deprived of novelty by the disclosure of Dl . 
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International application No. 
PCT/EP 00/08218 



2.3 Since the polyether alcohols in Dl are produced with 
the same catalyst and by the same method as defined 
in Claim 1, it is assumed that the secondary 
hydroxyl group content also corresponds to that 
defined in Claims 6-8. 

For this reason, the subject matter of Claims 6-8 is 
not considered novel over the disclosure of Dl , 

2.4 D2 describes (page 2, lines 24-29, and Example 1) 
polyurethane foams produced by reacting a 
polyisocyanate component and a polyol component. The 
polyol component is a mixture of polyol A and a 
glycerine-initiated EO/PO polyether polyol that 
bears a PO block at the chain end. 

2.5 For this reason, the subject matter of Claims 11-14 
is not novel over the disclosure of D2 . 

2.6 The subject matter of Claim 9 differs from the 
disclosure of Dl in that a block of propylene oxide 
units is first bonded to the start substance. 

3 . 1 The examples do not show an unexpected technical 
effect from the distinguishing feature and therefore 
the objective technical problem solved by this 
feature can only be considered to be that of 
providing another method for producing polyether 
alcohols in the presence of a multimetal cyanide 
catalyst . 

3.2 If, proceeding from Dl, a person skilled in the art 
wanted only to provide an alternative method, he 
would have considered it obvious to use, for example 
at the beginning, only propylene oxide instead of a 

Form PCT/IPEA/409 (Box V) (January 1994) 
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International application No. 
PCT/EP 00/08218 



mixture of propylene oxide and ethylene oxide. 

3.3 For this reason, the subject matter of Claim 9 does 
not meet the requirements of PCT Article 33(3) . 

3*4 The additional feature of Claim 10 is considered to 
be a customary measure and therefore the subject 
matter of this claim does not meet the requirements 
of PCT Article 33 (3) . 

4. All the claims (1-14) can be acknowledged to be 
industrially applicable . 
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Supplemental Box 

(To be used when the space in any of the preceding boxes is not sufficient) 



Continuation of: BOX VI 



Certain cited docxunents 



Document US-A-5 958 994 describes (in the claims and 
examples) polyurethane foams produced by reacting 
diisocyanates or polyisocyanates and polyether polyols 
produced by reacting ethylene oxide and propylene oxide 
in the presence of a multimetal cyanide catalyst and 
possessing a propylene oxide block at the chain end. For 
this reason, that document is relevant to all the claims 
(1-14) . 
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^ ■ ' TENT COOPERATION TRE>#/ - . ^ 

Patenfe, Wtefken u. Lizenzen (T) q-^ 

29. APR. 2002 j From the international bureau 



1 PCT 

NOTIFICATION OF TRANSMITTAL 
OF COPIES OF TRANSLATION 
OF THE INTERNATIONAL PRELIMINARY 
EXAMINATION REPORT 

(PCT Rule 72.2) 


To: 

BASF AKTIENGESELLSCHAFT 
67056 Ludwigshafen 

ALL t ivi Avj IN b 


Date of mailing (day/month/year) 
12 April 2002 (12.04.02) 


Applicant's or agenf s file reference 

0050/050643 


IMPORTANT NOTIFICATION 


International application No. y 
PCT/EPOO/08218 yj 


International filing date (day/month/year) 
23 August 2000 (23.08.00) ^/ 


Applicant 

BASF AKTIENGESELLSCHAFT et al 



1. Transmittal of the translation to the applicant. 

The International Bureau transmits herewith a copy of the English translation made by the 
International Bureau of the international preliminary examination report established by the 
International Preliminary Examining Authority. 



2. Transmittal of the copy of the translation to the elected Offices. 

The International Bureau notifies the applicant that copies of that translation have been 
transmitted to the following elected Offices requiring such translation: 

CA,CN,JP,KP,KR,US 



The following elected Offices, having waived the requirement for such a transmittal at this time, 
will receive copies of that translation from the International Bureau only upon their request: 

AP,EA,EP,AE,AG,AL,AM,AT,AU,AZ3A,BB,BG3R,BY,BZ,CH,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DZ,EE,ES,FI, 

GB,GD,GE,GH,GM,HR,HUJDJLJNJS,KE,KG,KZ,LaLK,i.R^S,LT,LU^V,MA,MD,MG,MK,MN,MW, 

iVIX,MZ,NO,NZ,PUPT,RO,RU,SD,SE,SG,SI,SK,SLJJ,TM/rR,TT,TZ,UA,UG,UZ,VN,YU,ZA,ZW,OA 



3. Reminder regarding translation into (one of) the official ianguage(s) of the elected Office(s). 

The applicant is reminded that, where a translation of the international application must be 
furnished to an elected Office, that translation must contain a translation of any annexes to the 
international preliminary examination report. 

It is the applicants responsibility to prepare and furnish such translation directly to each elected 
Office concerned (Rule 74.1). See Volume II of the PCT Applicant's Guide for further details. 





Authorized officer 


The International Bureau of WlPO 


34, chemin des Col mbettes 


El Mostafa ^^^^^^^^/y^^ 


1211 Geneva 20, Switzerland 




Facsimile No. (41-22) 740.14.35 


Telephone No. (41 -22) 338.83.38 -^=^^^3!^*^^^^^ 


Form PCT/IB/338 (July 1996) 


^ ^ 4786912 



PATENT COOPERATION |p^ATY 

PCT 

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT ^ 

* » I 

(PCT Article 36 and Rule 70) 



Applicant's or agent's file reference 
0050/050643 


c-imTum ^TioM SeeNoiificaiionoffransmittaloflntemational Preliminar\ 
FOR FURTHER ACTION Examination Report (Form PCT/lPEA/4 1 6) 


International application No. 


International filing date {day/month/year) 


Priority date {day/month/year) 


PCT/EPOO/08218 


23 August 2000 (23.08.00) 


31 August 1999 (31.08.99) 


International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC 




C08G 65/10 






Applicant 


BASF AKTIENGESELLSCHAFT 





1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority 
and is transmitted to the applicant according to Article 36. 


2. This REPORT consists of a total of 6 sheets, including this cover sheet. 


□ 


This report is also accompanied by AKNEXES. i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been 
amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 
70. 16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT). 

These annexes consist of a total of sheets. 


3. This report contains indications relating to the following items: 


I 




Basis of the report 


n 


□ 


Priority 


III 


□ 


Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability 


IV 


□ 


Lack of unity of invention 


V 




Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelt>% inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 


VI 




Certain documents cited 


Vll 


□ 


Certain defects in the international application 


VIII 


□ 


Certain observations on the intemational application 



Date of submission of the demand 

24 January 2001 (24.01.01) 


Date of completion of this report 

10 December 2001 (10.12.2001) 


Name and mailing address of the IPEA/EP 
Facsimile No. 


Authorized officer 
Telephone No. 
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Basis of the report 



1 . With regard to the elements of the international application:* 
I I the international application as originally filed 

^] the description: 

pages 1-16 . as originally filed 

pages , filed with the demand 

pages , filed with the letter of 

^ the claims: 

pages 1-14 . as originally filed 

pages . as amended (together with any statement under Article 1 9 

pages , filed with the demand 

pages , filed with the letter of 



I I the drawings: 

pages • , as originally filed 

pages , filed with the demand 

pages , filed with the letter of 



I I the sequence listing part of the description: 

pages , as originally filed 

pages ^ filed with the demand 

pages , filed with the letter of 



2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which 
the international application was filed, unless otherwise indicated under this item. 

These elements were available or furnished to this Authorit>' in the following language which is: 

□ 

the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)). 

□ the language of publication of the international application (under Rule 48,3(b)). 

the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/ 
or 55.3). 

3. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international 
preliminary e.xamination was carried out on the basis of the sequence listing: 

□ 

contained in the international application in written form. 

□ 

filed together with the international application in computer readable form. 

□ furnished subsequently to this Authority in written form. 

□ furnished subsequently to this Authoritv in computer readable form. 

The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the 
international application as filed has been furnished. 

The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has 
been furnished. 

The amendments have resulted in the cancellation of: 

I I the description, pages 

I I the claims, Nos. 

I I the draw ings, sheets/fig 



^ j I This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go 
' — » beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).** 

Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to 
in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Ride 70 J 6 
and 70.17). 

** Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report. 
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Iniemaiional application No. 

PCT/EPOO/08218 


VL Certain documents cited 


1. Certain published documents (Rule 70.10) 

Application No. Publication date Filing date 
Patent No. (day. montlvyear) (dav'tnonthyearj 


Priorit>' date (valid claim) 
(day^montivyear) 



US-A-5958994 28 September 1 999 (28.09. 1 999) 25 February 1 997 (25.02. 1 997) 



See annexe 



2. Non-written disclosures (Rule 70.9) 

Date of written disclosure 

Kind of non-written disclosure . Date of non-written disclosure referring to non-written disclosure 

(day/month/year) (day/montli/year) 
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V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 



] . Statement 

Novelty (N) 

Inventive step (IS) 
Industrial applicability (I A) 



Claims 
Claims 

Claims 
Claims 

Claims 
Claims 



9, 10 



1-8, 11-14 



9, 10 



1-14 



YES 
NO 
YES 
NO 

YES 
NO 



Citations and explanations 

1. This report makes reference to the following 
documents : 



Dl: DD-A-203 734 
D2: EP-A-0 692 507. 



2.1 Dl discloses (Example 4) a method for producing 

polyether alcohols by reacting 730 g ethylene oxide 
and 570 g propylene oxide in the presence of zinc 
hexacyanocobaltate- Ill-diethylene glycol dimethyl 
ether as catalyst and ethylene glycol as starter. 
After 4 hours, 300 g propylene oxide are added 
again, so that a propylene oxide block is attached 
to the chain end. Example 1 of Dl describes the 
production of polypropylene glycol using zinc 
hexacyanof errate-III-diethylene glycol dimethyl 
ether as catalyst and dipropylene glycol as starter. 



2.2 It is pointed out that Claims 1-11 lay claim to 

methods for producing polyether alcohols in general 
and to the polyether alcohols themselves, and for 
this reason the subject matter of Claims 1-5 and 11 
is deprived of novelty by the disclosure of Dl . 
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International application No, 
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2.3 Since the polyether alcohols in Dl are produced with 
the same catalyst and by the same method as defined 
in Claim 1, it is assumed that the secondary 
hydroxyl group content also corresponds to that 
defined in Claims 6-8. 



For this reason, the subject matter of Claims 6-8 is 
not considered novel over the disclosure of Dl . 



2.4 D2 describes (page 2, lines 24-29, and Example 1) 
polyurethane foams produced by reacting a 
polyisocyanate component and a polyol component. The 
polyol component is a mixture of polyol A and a 
glycerine- initiated EO/PO polyether polyol that 
bears a PO block at the chain end. 

2.5 For this reason, the subject matter of Claims 11-14 
is not novel over the disclosure of D2 . 



2.6 The subject matter of Claim 9 differs from the 

disclosure of Dl in that a block of propylene oxide 
units is first bonded to the start substance . 

3.1 The examples do not show an unexpected technical 

effect from the distinguishing feature and therefore 
the objective technical problem solved by this 
feature can only be considered to be that of 
providing another method for producing polyether 
alcohols in the presence of a multimetal cyanide 
catalyst . 



3.2 If, proceeding from Dl, a person skilled in the art 
wanted only to provide an alternative method, he 
would have considered it obvious to use, for example 
at the beginning, only propylene oxide instead of a 
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mixture of propylene oxide and ethylene oxide. 



3.3 For this reason, the subject matter of Claim 9 does 
not meet the requirements of PCT Article 33(3). 

3.4 The additional feature of Claim 10 is considered to 
be a customary measure and therefore the subject 
matter of this claim does not meet the requirements 
of PCT Article 33(3). 

4. All the claims (1-14) can be acknowledged to be 
industrially applicable. 
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Supplemental Box 

(To be used when the space in any of the preceding boxes is not sufficient) 



Continuation of: BOX VI 



Certain cited documents 



Document US-A-5 958 994 describes (in the claims and 
examples) polyurethane foams produced by reacting 
diisocyanates or polyisocyanates and polyether polyols 
produced by reacting ethylene oxide and propylene oxide 
in the presence of a multimetal cyanide catalyst and 
possessing a propylene oxide block at the chain end. For 
this reason, that document is relevant to all the claims 
(1-14) . 
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VERTRAG U 
A 



IBfiR DIE INTERNATIONALE ZUSAftflMEl 
IH>EM GEBIET DES PATENTWES^^ 

PCT 

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 

(Artikel 18 sowie Regein 43 und 44 PCT) 



Aktenffiichen des Anmelders Oder Anwalts 
0050/050643 


^£|-pER£5 siehe Mitteilung iiber die Ubermlttlung des internationalen 

Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit 
VORGEHEN zutreffend. nachstehender Punkt 5 


Internationales Aktenzelchen 
PCT/EP 00/08218 


Internationales Anmeldedatum 
(Tag/Monat/Jahr) 

23/08/2000 


(FrOhestes) Prioritatsdatum (Tag/MonaVJahr) 

31/08/1999 


Anmelder 

BASF AKTIENGESELLSCHAFT 



Dieser Internationale Recherchenbericht wurde von der Internationalen Recherchenbehorde erstellt und wird dem Anmelder gemSB 
Artikel 1 8 ubermlttelt. Eine Kopie wird dem Internationalen Biiro ubermlttelt. 

Dieser Internationale Recherchenbericht umfa3t insgesamt _3 BIStter. 

pr| Daruber hinaus llegt ihm jeweils eIne Kopie der in diesem Bericht genannten Unterlagen zum Stand der Technik bei. 



1 . Grundlage des Berichts 

a. Hinslchtiich der Sprache ist die internatlonate Recherche auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache 
durchgefQhrtworden, In der sie eingereicht wurde, sofem unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

I I Die intern ationale Recherche ist auf der Grundlage einer bel der BehGrde eingereichten Ubersetzung der internationalen 
Anmeldung (Regal 23.1 b)) durchgefuhrt worden. 

b. Hinslchtiich der in der internationalen Anmeldung often barten Nucleotide und/oder Aminosauresequenz Ist die Internationale 
Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das 
I I In der internationalen Anmeldung In Schrlflicher Form enthalten Ist. 

zusammen mitder internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden Ist. 

bei der Behorde nachtrSglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

bei der BehOrde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden Ist. 



2. 
3. 



□ 
□ 
□ 
□ 

□ 



□ 
□ 



Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftiiche Sequenzprotokoll nicht uber den Offenbarungsgehalt der 
internationalen Anmeldung Im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

Die ErklSurung, daB die in computerlesbarer Form erfaBten Informatlonen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, 
wurde vorgelegt 

Bestimmte AnsprQche haben sich als nicht recherchierbar erwiesen (siehe Feld I). 
Mangelnde EInheitlichkeit der Erfindung (siehe Feld II). 



4. Hinslchtiich der Bezeichnung der Erfindung 

pr| wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 
I I wurde der Wortlaut von der BehOrde wie fblgt festgesetzt: 



Hinslchtiich der Zusammenfassung 

pyl wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 

|~ wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der in Feld III angegebenen Fassung von der Beh6rde festgesetzt. Der 
I I Anmelder kann der Behorde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses internationalen 
Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen. 

Folgende Abblldung der Zeiclinungen Ist mit der Zusammenfassung zu verdffentlichen: Abb. Nr. 



I I wIe vom Anmelder vorgeschlagen keinederAbb. 
I I well der Anmelder selbst keine Abblldung vorgeschlagen hat. 
I I weil diese Abbitdung die Erfindung besser kennzeichnet. 
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INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 



Internationales Aktenzelchen 



IP 00/08218 



A.' KLASSIF1ZIERUNG DES ANMELDUNGSGECIENSTANDES 

IPK 7 C08G65/10 C08G65/30 C08G18/48 



Nach der Internallonalen Patentktassiflkation (IPK) Oder nach der nationalen Klassiflkatlon und der IPK 



B. RECHERCHIERTE GEBIETE 



Recherchlerler Mindestprufstoff (K)assiflkationssystem und Klassifikationssymbole ) 

IPK 7 C08G 



Recherchierte aber nicht zum Mindestprufstoff gehorende Verdffentllchungen, sowelt diese unter die recherchierten Gebiete fallen 



Wahrend der internationalen Recherche konsuJtierte eleklronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegnffe) 

EPO-Internal , WPI Data, PAJ 



C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kategorie'' Bezeichnung der Verdffentlichung, sowelt erforderllch unter Angabe der in Betracht kommenden Teile 



Betr. Anspruch Nr. 



DD 203 734 B (ADW DER DDR) 
2. November 1983 (1983-11-02) 
Beisplel 4 

EP 0 692 507 A (BASF CORP) 

17. Januar 1996 (1996-01-17) 

Seite 5, ZeUe 24 - Zei'le 25; Anspruche 

I, 11,13 

GB 1 054 788 A (SHELL) 

II. Januar 1967 (1967-01-11) 
AnsprQche 

US 4 487 854 A (R. HARTMAN ) 
11. Dezember 1984 (1984-12-11) 
Anspruche 

-/-- 



I- 5,9, 

II- 14 



11-14 



11-14 



11-14 



m 



Weitere Ver6ffentlk:hungen sind der Fortsetzung von Feld C zu 
entnehmen 



ID 



Siehe Anhang PatentfamRie 



° Besondere Kategorien von angegebenen Veroffentlichungen 

"A* Verdffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, 
aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist 

'E' alteres Ookument, das jedoch erst am Oder nach dem internationalen 
Anmektedatum verdffentlicht worden ist 

'L' Ver5ffentllchung, die geelgnet Ist, einen Priorilatsanspruch zwelfelhafl er- 
schelnen zu lessen, oder durch die das Veroffentllchungsdatum einer 
anderen im Recherchenbericht genannten Verdffentitehung belegt werden 
soli Oder die aus einem anderen l)esonderen Grund angegeben ist (wie 
ausgefuhrt) 

'O' Veroffentlichung, die sich auf eine mundliche Offenbarung, 

eine Benutzung. eine Ausstellung oder andere l^aBnahmen bezieht 

*P* Ver&fTentllchung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach 
dem beanspruchten Prioritatsdatum veroffentlicht worden Ist 



•T" Spatere Veroffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum 
Oder dem Prioritatsdatum verdffentlicht worden ist und mit der 
Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verstgndnis des der 
Erftndung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden 
Theorie angegeben ist 

'X' Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann allein au^rund dieser Verdffentlichung nicht als neu oder auf 
erflnderlscher Tatigkeit beruhend betrachtet werden 

'Y' Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann nicht als auf erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet 
werden, wenn die Veroffentlichung mit einer oder mehreren anderen 
Veroffentlichungen dieser Kategorie In Verbindung gebracht wirti und 
dtese Verbindung fQr einen Fachmann naheliegend ist 
Verdffentlichung. die Mitglied derselben Patentfamilie ist 



Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 



28. November 2000 



Absendedatum des internationalen Recherchenberichts 



06/12/2000 



Name und Postanschrift der Intemationaten Recherchenbehdrde 
Europaisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 
NL-2280HVRIjswijk 
Tel. (+31-70) 340-2040. Tx. 31 651 epo nl, 
Fax: (+31-70) 340-3016 



Bevollmachtigter Bediensteter 



Boeker, R 
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. VERTRAG UBER INTERNATIONALE ZUSAaAnARBEIT AUF DEM 

GEBIET DES PATENTWESENS 

PCT 

INTERNATIONALER VORLAUFIGER PRUFUNGSBERICHT 



(Artikel 36 und Regel 70 PCT) 


Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 
0050/050643 


siehe Mitteilung Qber die Ubersendung des tntemationaien 
WEITERES VORGEHEN voriauflgen PrOfungsberichts (Formblatt PCT/I PEA/41 6) 


Internationales Aktenzeichen 

PCT/E POO/082 18 


Internationales Annrieldedatum^ag/?Wonat(/a/7r;| Priorltatsdatum (Tag/Monat/Tag) 

23/08/2000 3 1 /08/1 999 


Internationale Patentklassiflkation (IPK) Oder nationale Klassifikatlon und IRK 
C08G65/10 


Anmelder 




BASF AKTIENGESELLSCHAFT et al. 



1 . Dieser Internationale vorlaufige PrOfungsbericht wurde von der mit der internationaten vorlauflgen Pruf ung beauftragten 
Behdrde erstellt und wird dem Anmelder gemaB Artikel 36 ubermittelt. 



2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 6 Blotter einschlleBlich dieses Deckblatts. 

□ AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blatter mit Beschreibungen, Anspruchen 
und/oder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blatter mit vor dieser 
Behdrde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwattungsrichtlinien zum PCT). 

Diese Aniagen umfassen insgesamt Blatter. 



3. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 
I ^ Grundlage des Berichts 



II 


□ 


Prioritat 


III 


□ 


Kelne Erstellung eines Gutachtens Qber Neuheit, erfinderische xatigkeit und gewerbliche Anwendbarkelt 


IV 


□ 


Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 


V 




Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkelt; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 


VI 




Bestlmmte angefuhrte Unterlagen 


VII 


□ 


Bestimmte Mangel der internationalen Anmeidung 


VIII 


□ 


Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeidung 



Datum der Einreichung des Antrags 
24/01/2001 


Datum der Fertigstellung dieses BeriChts 
10.12.2001 


Name und Postanschrift der mit der internationalen vorlaufigen 
Priifung beauftragten Behdrde: 

^ Europaisches Patentamt 
mil D-80298 Munchen 

Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 
Fax; +49 89 2399 - 4465 


BevoUmachtigter Bediensteter ^^^sS^^I^v^^ 

Kaul-Buchberger, E (% j) 

Tel. Nr. +49 89 2399 8296 \..*^o^:/ 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER 

PRUFUNGSBERICHT Internationales Aktenzeichen PCT/EPOO/0821 8 



1. Grundlage des Berichts 

1 . HInslchtlich der Bestandteile der intematlonalen Anmeldung {Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine 
Aufforderung nach Artikel 14 bin vorgelegt warden, gelten im Rahmen dieses Benefits als "ursprunglich 
eingereicht" and sind itim nictit beigefugt, weii sie l<eine Anderungen enthalten (Regein 70. 16 and 70. 1 7)): 
Beschreibung, Seiten: 

1-16 ursprungliche Fassung 

Patentanspruche, Nr.: 

1-14 ursprungliche Fassung 



2. Hinsichtlich der Sprache: Aile vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabel handelt es sich urn 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden Ist (nach 
Regel 23.1(b)). 

□ die Verdffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der Internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht worden 
ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die 
internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ be! der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokolf nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der Intematlonalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, da3 die in computerlesbarer Form erfassten Informatlonen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT 



Internationales Aktenzeichen PCT/EPOO/082 1 8 



5. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 
angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatten die solche Anderungen enthaiten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen;sie sind diesem Bericht 
beizufugen). 



6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 



V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 



1. Feststellung 
Neuheit (N) 

Erfinderische Tatigkeit (ET) 



Ja: Anspruche 9,10 

Nein: Anspruche 1-8,11-14 

Ja: Anspruche 

Nein: Anspruche 9,10 



Gewerbliche Anwendbarkeit (GA) Ja: Anspruche 1 -1 4 

Nein: Anspruche 



2. Unterlagen und Erklarungen 
siehe Beiblatt 



VI. Bestimmte angefuhrte Unterlagen 

1. Bestimmte veroffentlichte Unterlagen (Regel 70.10) 
und / Oder 

2. Nicht-schriftliche Offenbarungen (Regel 70.9) 
siehe Beiblatt 



Formblatt PCT/lPEA/409 (Felder l-VIII. Blatt 2) (Juli 1998) 



INTERNATIONALER VORLAUFiGER Internationales Aktenzeichen PCT/E POO/0821 8 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 



Zu Punkt V 

Beqrundete Feststellunq nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit der 
erfinderischen Tatiqkeit und der qewerblichen Anwendbarkeit: 
Unterlaqen und Erklarunqen zur Stutzunq dieser Feststellunq 

1 . Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 

D1 = DD-A-203734 
D2 = EP-A-0692507 

2.1 . Dokument D1 offenbart (Beispiel 4) ein Verfahren zur Herstellung von 
Polyetheralkohoien durch Reaktion von 730 g Ethylenoxid und 570 g 
Propylenoxid in Gegenwart von Zinkhexacyanocobaltat-lll- 
diethylenglykoldimetliyletlier als Katalysator und Ethylenglykol als 
Starter. Nach 4 Stunden wird nochmals 300 g Propylenoxid zugegeben, 
sodaB am Kettenende ein Block aus Propylenoxid angelagert wird. 
Beispiel 1 von D1 beschreibt die Herstellung von Polypropylenglykol 
mittels Zinkhexacyanoferrat-lll-diethylenglykoldimethylether als 
Katalysator und Dipropylenglykol als Starter. 

2.2. Es wird darauf hingewiesen, daB in den Anspruchen 1-11 ganz 
allgemein Verfahren zu Herstellung von Polyetheralkohoien und die 
Polyetheralkohole selbst beansprucht werden, deshalb ist der 
Gegenstand der Anspruche 1 -5 und 1 1 neuheitsschadlich von der 
Offenbarung von D1 getroffen. 

2.3. Da die Polyetheralkohole in D1 mit dem gleichen Katalysator und nach 
dem gleichen Verfahren wie in Anspruch 1 definiert hergestellt wurden, 
wird davon ausgegangen, daB der Gehalt an sekundaren 
Hydroxylgruppen auch den in den Anspruchen 6-8 definierten 
entspricht. 

Deshalb wird der Gegenstand der Anspruche 6-8 als nicht neu 
gegeniiber der Offenbarung von D1 angesehen. 

2.4. Dokument D2 beschreibt (Seite 2, Zeilen 24-29 und Beispiel 1) 



Formblatt PCT/Beiblatt/409 (Blatt 1) (EPA-April 1997) 



# 

INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/EPOO/0821 8 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 



Polyurethanschaume hergestellt durch Reaktion von einer 
Polyisocyanat-Konnponente und einer Polyol-Komponente. Die Polyol- 
Komponente ist eine Mischung aus Polyol A und einem glycerin- 
initiiertem EO/PO Polyetherpolyol, das am Kettenende einen PO-Block 
tragt. 

2.5. Deshalb ist der Gegenstand der Anspriiche 11-14 nicht neu gegenuber 
der Offenbarung von D2. 

2.6. Der Gegenstand des Anspruchs 9 unterscheidet sich von der 
Offenbarung von D1 dadurch, daB an die Startsubstanz zuerst ein Block 
aus Propylenoxideinheiten gebunden wird. 

3.1 . Die Beispiele zeigen nicht, daB mit dem unterscheidenden Merkmal ein 
unerwarteter teclinischer Effekt verbunden ist und deshalb kann die 
objektive technische Aufgabe, die mit diesem Merkmal gelost wurde nur 
in der Bereitstellung eines weiteren Verfahrens zur Herstellung von 
Polyetheralkoholen in Gegenwart eines Multimetallcyanidkatalysators 
gesehen werden. 



3.2. Wenn der Fachmann ausgehend von D1 nur ein alternatives Verfahren 
bereitstellen wollte, so wird es ais naheliegend angesehen, z.B. am 
Beginn nur Propylenoxid anstelle einer Mischung aus Propylenoxid und 
Ethylenoxid einzusetzen. 



3.3. Deshalb entspricht der Gegenstand des Anspruchs 9 nicht den 
Erfordemissen von Artikel 33(3) POT. 

3.4. Das zusatzliche Merkmal des Anspruchs 10 wird als ubiich angesehen 
und deshalb entspricht der Gegenstand dieser Anspruche nicht den 
Erfordemissen von Artikel 33(3) PCT. 

4. Fur alle Anspruche (1-14) kann industrielle Anwendbarkeit anerkannt 
werden. 
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Zu Punkt VI 



Bestimmte anqefuhrte Untertaqen 



Bestimmte veroffentlichte Unterlagen (Regel 70. 1 0) 



Anmelde Nr. 
-Patent Nr. 



Verdffentlichungsdaturfi 
(Tag/Monat/Jahr) 



Anmeldedatum 
(Tag/Monat/Jahr) 



Prioritatsdatum 
(zu Recht beansprucht) 
(Tag/Monat/Jahr) 



US-A-5958994 



28.09.1999 



25.021997 



Dokument US-A-5958994 beschreibt (Anspruche und Beispiele) 
Polyurethanschaume hergestellt durch Reaktion von Di- oder 
Polyisocyanaten und Polyetherpolyolen , die durch Umsetzung von 
Ethylenoxid und Propylenoxid in Gegenwart eines 
Multimetallcyanidkatalysators hergestellt wurden und die am 
Kettenende einen Propylenoxidblock besitzen. 
Deshalb ist dieses Dokument relevant fur alle Anspruche 1-14. 



Formblatt PCT/Beiblatt/409 (Blatt3) (EPA-April 1997) 



VERTR UBER DIE INTERNATION 

GEBIET DES PAT 



ITEN 

PCT 



ZUSAMMENARBEIT AUF DEM 
ITWESEN! 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER PRUFUNGS 

(Artikel 36 und Regel 70 PCT) 




Aktenzelchen des Anmelders Oder Anwalts 
0050/050643 


siehe Mittellung Ober die Ubersendung des intemationalen 
WEITERES VORGEHEN vorlauflgen PrOfungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416) 


Internationales Aktenzeichen 
PCT/EPOO/08218 


Internationales Anmeldedatum ^a^^onatOaftr^ 
23/08/2000 


Prioritatsdatum (Tag/Monat/Tag) 
31/08/1999 


Internationale Patentklassifikation (IRK) Oder nationale Klassifikation und IPK 
C08G65/10 


Anmelder 






BASF AKTIENGESELLSCHAF=T et al. 







1 . Dieser internationale vorlaufige Prufungsbericht wurde von der mit der intemationalen vorlauflgen PrQfung beauftragten 
Behorde erstellt und wird dem Anmelder gemaB Artikel 36 ubermittelt. 

2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 6 Blatter einschlleBlich dieses Deckblatts. 

□ AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bel; dabei handelt es sich um Blatter mit Beschreibungen, Anspruchen 
und/oder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blatter mit vor dieser 
Behorde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Venvaltungsrichtlinien zum PCT). 

Diese Aniagen umfassen insgesamt Blatter. 



3. Dieser Bericht enthdit Angaben zu folgenden Punkten: 



1 


IS 


Grundlage des Berichts 


II 


□ 


Prioritat 


III 


□ 


Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit 


IV 


□ 


Mangelnde Einheltlichkelt der Erfindung 


V 




Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 


VI 




Bestimmte angefuhrte Unterlagen 


VII 


□ 


Bestimmte Mangel der intemationalen Anmeldung 


VIII 


□ 


Bestimmte Bemerkungen zur intemationalen Anmeldung 



Datum der Einreichung des Antrags 
24/01/2001 


Datum der Fertigsteilung dieses Berichts 
10.12.2001 


Name und Postanschrift der mit der intemationalen vorlSufigen 
Prufung beauftragten Behorde: 

^ Europ&sches Patentamt 
/nn D-80298 Munchen 

Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 
Fax: +49 89 2399 - 4465 


Bevollmachtigter Bedlensteter /^^^*^^^**^ 
Kaul-Buchberger, E f ^ l) 

Tel. Nr. +49 89 2399 8296 "--.SS*^ 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER 

PRUFUNGSBERICHT Internationales Aktenzeichen PCT/EPOO/0821 8 



I. Grundlage des B richts 

1 . Hinsichtiich der Bestandteile der Internationaten Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt aufeine 
Aufforderung nach Artikel 14 bin vorgelegt warden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprunglicii 
eingereicht" and sind ifim niclit beigefugt, weil sie keine Anderungen entbaiten (Regain 70, 16 and 70.17)): 
Beschreibung, Seiten: 

1 -1 6 ursprungllche Fassung 

Patentanspruche, Nr.: 

1-14 urspriingliche Fassung 



2. Hinsichtiich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behdrde In der Sprache, In der 
die internationale Anmeldung eingereicht worden 1st, zur Verfugung Oder wurden In dleser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dleser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich urn 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internatlonalen Recherche eingereicht worden Ist (nach 
Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der InternationaJen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der Internatlonalen vorlauflgen Prufung eingereicht worden 
ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 

3. Hinsichtiich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die 
internationale vorlauflge Prufung auf der Grundlage des SequenzprotokoIIs durchgefuhrt worden. das: 

□ In der Internatlonalen Anmeldung In schrlftlicher Form enthalten Ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden Ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, da3 das nachtraglich eingereichte schriftiiche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, da3 die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zelchnungen, Blatt: 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER 

PRUFUNGSBERICHT 



Internationales Aktenzeichen PCT/E POO/082 1 8 



5. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 
angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Runlet 1 hinzuweisen;sie sind diesem Bericht 
beizufugen). 



6. Etwaige zusatziiche Bemerkungen: 



V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichttich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 



1. Feststellung 
Neuheit (N) 

Erfinderische Tatigkeit (ET) 
Gewerbliche Anwendbarkeit (OA) 



Ja: Anspruche 9,10 

Nein: Anspruche 1-8,11-14 

Ja: Anspruche 

Nein: Anspruche 9,10 

Ja: Anspruche 1-14 
Nein: Anspruche 



2. Unterlagen und Erklarungen 
slehe Beiblatt 



VI. Bestlmmte angefuhrte Unterlagen 

1. Bestimmte veroffentlichte Unterlagen (Regel 70.10) 
und / Oder 

2. Nicht-schrlftliche Offenbarungen (Regel 70.9) 
slehe Beiblatt 
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Zu Punkt V 

Beqriindete Feststellung nach Artikel 35(2) htnsichtlich der Neuheit. der 
erfinderischen Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit: 
Unterlaqen und Erklarunqen zur Stutzung dieser Feststellung 

1 . Es wird auf die folgenden Dokunnente verwiesen: 

D1 = DD-A-203734 
D2 = EP-A-0692507 

2.1. Dokument D1 offenbart (Beispiel 4) ein Verfahren zur Herstellung von 
Polyetheralkoholen durch Reaktion von 730 g Ethylenoxid und 570 g 
Propylenoxid in Gegenwart von Zinkhexacyanocobaltat-lll- 
diethylengiykoldimethylether als Katalysator und Ethylenglykol als 
Starter. Nach 4 Stunden wird nochmals 300 g Propylenoxid zugegeben, 
sodaB am Kettenende ein Block aus Propylenoxid angelagert wird. 
Beispiel 1 von D1 beschreibt die Herstellung von Polypropylenglykol 
mittels Zinkhexacyanoferrat-lll-diethylenglykoldimethylether als 
Katalysator und Dipropylenglykol als Starter. 

2.2. Es wird darauf hingewiesen, daB in den Anspruchen 1-11 ganz 
allgemein Verfahren zu Herstellung von Polyetheralkoholen und die 
Polyetheralkohole selbst beansprucht werden, deshalb ist der 
Gegenstand der Anspruche 1 -5 und 1 1 neuheitsschadllch von der 
Offenbarung von D1 getroffen. 

2.3. Da die Polyetheralkohole in D1 mit dem gleichen Katalysator und nach 
dem gleichen Verfahren wie in Anspruch 1 definiert hergestellt wurden, 
wird davon ausgegangen, daB der Gehalt an sekundaren 
Hydroxylgruppen auch den in den Anspruchen 6-8 definierten 
entspricht. 

Deshalb wird der Gegenstand der Anspruche 6-8 als nicht neu 
gegenuber der Offenbarung von D1 angesehen. 

2.4. Dokument D2 beschreibt (Seite 2, Zeilen 24-29 und Beispiel 1) 
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Polyurethanschaume hergestellt durch Reaktion von einer 
Polyisocyanat-Komponente und einer Polyol-Komponente. Die Polyol- 
Komponente ist eine Mischung aus Polyol A und einem glycerin- 
initiiertem EO/PO Polyetherpolyol, das am Kettenende einen PO-Block 
tragt. 

2.5. Deshalb ist der Gegenstand der Anspriiche 11-14 nicht neu gegeniiber 
der Offenbarung von D2. 

2.6. Der Gegenstand des Anspruchs 9 unterscheidet sich von der 
Offenbarung von D1 dadurch, daB an die Startsubstanz zuerst ein Block 
aus Propylenoxideinheiten gebunden wird. 

3.1 . Die Beispiele zeigen nicht, da3 mit dem unterscheidenden l\4erkmal ein 
unerwarteter teciinisclier Effekt verbunden ist und desfiaib kann die 
objektive technische Aufgabe, die nnit diesem Merkmal gelost wurde nur 
in der Bereitstellung eines weiteren Verfalirens zur Herstellung von 
Polyetheralkoholen in Gegenwart eines Multimetallcyanidkatalysators 
gesehen werden. 

3.2. Wenn der Fachmann ausgeliend von D1 nur ein alternatives Verfahren 
bereitstellen wollte, so wird es als naheliegend angesehen, z.B. am 
Beginn nur Propylenoxid anstelle einer Mischung aus Propylenoxid und 
Ethylenoxid einzusetzen. 

3.3. Deshalb entspricht der Gegenstand des Anspruchs 9 nicht den 
Erfordernissen von Artikel 33(3) PCT. 

3.4. Das zusatzliche Merkmal des Anspruchs 10 wird als iiblich angesehen 
und deshalb entspricht der Gegenstand dieser Anspruche nicht den 
Erfordernissen von Artikel 33(3) PCT. 

4. Fur alle Anspruche (1-14) kann industrielle Anwendbarkeit anerkannt 
werden. 
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Zu Punkt VI 

Bestimmte anaefuhrte Unterlaaen 



Bestimnrite veroffentlichte Unterlagen (Regel 70.10) 



Prioritatsdatum 



Anmelde Nr. 
Patent Nr. 



Verdffentlichungsdatum 
(T ag/Monat/Jahr) 



Anmeldedatum 



(zu Recht beansprucht) 
(T ag/Monat/Jahr) 



(T ag/Monat/Jahr) 



US-A-5958994 



28.09.1999 



25.021997 



Dokument US-A-5958994 beschreibt (Anspriiche und Beispiele) 
Polyurethanschaunne hergestellt durch Reaktion von Di- oder 
Polyisocyanaten und Polyetherpolyolen , die durch Unnsetzung von 
Ethylenoxid und Propylenoxid in Gegenwart eines 
Multimetallcyanidkatalysators hergestellt wurden und die am 
Kettenende einen Propylenoxidblock besitzen. 
Deshalb ist dieses Dokument relevant fiir alle Anspruche 1-14. 
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AtRAG OBER die INTERNATIOrAE ZUSAMMENARBEIT 
^ AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS 

PCT 

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 

(Artikel 18 sowie Regein 43 und 44 PCT) 



Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 

0050/050643 


WEITERES ^'^^^ Mitteilung Ciber die Ubernriittlung des intemationalen 

Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit 
VORGEHEN zutreffend, nachstehender Punkt 5 


Internationates Aktenzeichen 
PCT/EP 00/08218 


Internationales Anmeldedatum 
(Tag/Monat/Jahr) 

23/08/2000 


(Friihestes) Prioritatsdatum (Tag/Monat/Jahr} 

31/08/1999 


Anmelder 

BASF AKTIENGESELLSCHAFT 



Dieser intemationate Recherchenbericht wurde von der Intemationalen Recherchenbehdrde erstellt und wWd dem Anmelder gemSB 
Artikel 18 iibennittelt. Eine Kople wird dem Intemationalen BUro ubennittelt. 

Dieser Internationale Recherchenbericht umfaBt Insgesamt _3 Blatter. 

|X| Dariiber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Berlcht genannten Unterlagen zum Stand der Technik bei. 



1 . Grundlage des Beiichte 

a. Hinsichtlich der Sprache 1st die Internationale Recherche auf der Grundlage der intemationalen Anmeldung in der Sprache 
durchgefiihrt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

I I Die internationale Recherche ist auf der Grundlage einer bei der Behdrde eingereichten Ubersetzung der intemationalen 
Anmeldung (Regel 23.1 b)) durchgefuhrt worden. 

b. Hinsichtlich der in der intemationalen Anmeldung offenbarten Nucleotide und/oder Aminosauresequenz ist die internattonale 
Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefOhrt worden, das 

I I in der intemationalen Anmeldung in Schriflicher Form enthalten ist. 

zusammen mit der intemationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 
bei der Beh5rde nachtraglich In schriftlicher Form eingereicht worden ist. 
bei der BehSrde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 



□ 
□ 
□ 
□ 

□ 



Die ErklSrung, daB das nachtrSglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht fiber den Offenbarungsgehalt der 
intemationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

Die Erkiarung, daB die In computerlesbarer Form erfaBten Informationen dem schrifttichen Sequenzprotokoll entsprechen, 
wurde vorgelegt. 



2. 
3. 



] I Bestimmte AnsprQche haben sich als nicht rediercliierbar erwiesen (siehe Feld I). 
1 I Mangelnde Eintieitiichlceit der Erfindung (siehe Feld II). 



4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfindung 

pTj wIrd der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 
I I wurde der Wortlaut von der Behdrde wie folgt festgesetzt: 



Hinsichtltoh der Zusammenfassung 

Fyl Wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 

wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der in Feld III angegebenen Fassung von der Behdrde festgesetzt. Der 
I I Anmelder kann der BehOrde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses Intemationalen 

Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen. 

Folgende Abbildung der Zeiclinungen ist mit der Zusammenfassung zu verbffentllchen: Abb. Nr. 



I I wIe vom Anmelder vorgeschlagen kelne der Abb. 

I I weil der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat. 
I I well diese Abbildung die Erfindung besser kennzeichnet. 
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